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(g) Vemls a ongles aqueux, contenant des particules de polyester-polyurethanne anionique a Petat 
disperse. 

@ Vemis a ongles aqueux, colore ou incolore, contenant des particules de polyester-polyurethanne 
anionique a I'etat disperse, dont la taille des particules est comprise entre 2 et 40 nm et la durete, 
mesuree au pendule de Persoz, du film obtenu apres sechage, durant 24 heures a 30°C et a 50 % 
d'humidite relative, d'une couche de 300 ftm d'epaisseur d'une dispersion aqueuse a 28 % de matiere 
seche desdites particules est comprise entre 50 et 300 secondes. 
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La presents invention a pour objet une composition cosmetique sous forme de vernis a ongles aqueux, 
colore ou Incolore, contenant en tant que substance f llmogene des particules de polyester-polyurethanne anio- 
nique a I'etat disperse, et dont la tallle des particules est comprise entre 2 et 40 nm. 

A I'heure actuelle, ta majeure partie des compositions se presentant sous forme de vernis a ongles sont 
6 a base d'un melange de soivants organiques contenant de la nitrocellulose, une resine aryle-surfonamlde for- 
maldehyde ou une resine alkyde et un agent plastif lant. De tels vernis, du fait de la presence de soivants or- 
ganiques, presentant un certain nombre d'inconvenients dans la mesure ou ils peuvent endommager les ongles 
ou la cutlcule et provoquer par ailleurs, lore de ('application ou du sechage certains dangers pour leurs utili- 
satrices. Ils peuvent egalement presenter des risques inflammabilite. 
10 Ainsl, depuls quetques annees, les recherches se sont done orientees vers la mise au point de vernis a 

ongles exempts de soivants organiques et en particulierde vernis aqueux. 
Pour ce faire, dlfferentes substances f ilmogenes ont ete envisagees. 

II a ete decrit dans la demande de brevet EP n° 143.480, ('utilisation, dans des compositions de vernis a 
ongles aqueux, de dispersions de polyurethanne dont le seul example figurant dans cette demande, est une 
is dispersion commercial i see sous la denomination de "Neorez R 974" par la Societe I CI et dont la taille des par- 
ticules est de 68 nm. 

II a egalement ete decrit dans la demande de brevet EP 423.471, 1'utilisation de dispersions de polyester- 
polyurethanne dont la taille des particules est inferieure a 200 nm. 

II s'est avere toutefots que les vernis a ongles aqueux obtenus a partir de telles dispersions etaient insuf- 
20 f isamment remanents a I'eau, e'est a dire qu'ils avaient tendance a s'eliminer par simple lavage des mains a 
I'eau. 

On a maintenant constate apres de nombreuses etudes, qu'il etait possible d'ameliorer dans des condi- 
tions particulierement significatrves la reman en ce a I'eau des vernis a ongles aqueux en utilisant a litre de 
substances f ilmogenes des dispersions de particules de polyester-polyurethannes, dont la taille des particules 

25 est comprise entre 2 et 40 nm, tout en con servant une briliance et une aptitude a regalement du vernis sur la 
surface des ongles tout a fait satisfaisantes. 

La presente invention a done pour objet a titre de produit industriet nouveau un vernis a ongles aqueux, 
colore ou incoiore, caracteris6 par le fait qu'il contient des particules de polyester-polyurethanne anion ique a 
I'etat disperse, dont la taille de particules est comprise entre 2 et40 nm et la durete, mesuree au pendule de 

30 Persoz, du film obtenu apres sechage, durant 24 heures a 30°C et a 50 % d'humidite relative, d'une couche 
de 300 um d'epaisseur d'une dispersion aqueuse a 28 % de matiere seche desdites particules est comprise 
entre 50 et 300 secondes. 

Selon ('invention, la taille des particules a ete determinee a i'aide d'un appareil commercialise sous la de- 
nomination de "BI-SO" par la Societe Brookhaven Instruments Corporation. 

35 De preference, la taille des particules utitisees dans les vernis a ongles selon 1'invention est comprise entre 
2 et 30 nm. 

La durete a ete determinee selon la methode dite du penduie de Persoz et est decrite dans la norme NF- 
T-30-016. 

De preference, la durete def inie precedemment est comprise entre 80 et 250 secondes. 
40 Selon un mode de realisation prefere des vernis a ongtes selon I'invention, la proportion en particules de 

polyester-polyurethanne a I'etat disperse est comprise entre 3 et 50 % et de preference entre 10 et 50 % par 
rapport au polds total du vernis. 

Les particules de polyester-polyurethanne utilisees selon I'invention sont generalement commercial isees 
sous forme de dispersions aqueuses. 
45 La teneur en particules de polyester-polyurethanne desdites dispersions actuellement disponibles sur le 

marche, est comprise entre environ 30 et 50 % en poids par rapport au poids total de la dispersion. 

Parmi les dispersions de polyester-polyurethanne anionique utilisabtes dans les vernis a ongles aqueux 
selon I'invention, on peut citer en particulier celles commercialisees sous les denominations de °S an cure 2060" 
et "Sancure 815" par la Societe Sanncor. 
so Selon un mode de realisation particulier des vernis a ongles aqueux selon I'invention, tesdits vernis 

contiennent en outre des particules de polyether-polyurethanne anionique a I'etat disperse, dont la taille des- 
dites particules est comprise entre 30 et 500 nm et de preference entre 50 et 150 nm. 

La proportion en particules de polyether-polyurethanne a I'etat disperse est generalement inferieure a celle 
des particules de polyester-polyurethanne. 
55 Les particules de polyether-polyurethanne sont egalement commercialisees sous forme de dispersions 

aqueuses. 

Parmi les dispersions de particules de polyether-polyurethanne, on utilise de preference, celles pour les- 
quelles le film obtenu apres sechage possede une energie de surface, mesuree par la methode de Tangle de 

2 



EP 0 648 485 A1 

contact, comprise entre 15 et45 mj/m 2 . 

La method de Tangle de contact consists a deposer une goutte d'eau et une goutte de diiodomethane 
sur ledltf llm, a mesurer I'angle forme par chaque goutte avec le film, puis a calculer I'energie de surface dudit 
film d'aprts la methode decrite dans "Double liaison - Chim. Peint 82." Vol. 29, pages 263 a 268. 

5 Parmi les dispersions de particules de polyether-polyurethanne anionlque utllisables seton I'invention, on 

peut citer en particular celtes commercialisee* sous la denomination de "Sancure 878" par la Societe Sanncor, 
et sous la denomination de "Neorez R 970" par la Societe ICI. 

Le caractere anionlque des polyester-polyurethannes et des polyether-polyurethannes utilises seton I'in- 
vention est du a la presence dans leurs motifs constitutifs de groupements a fonction acide carboxylique ou 

10 acide sulfonique. 

Selon un mode de realisation particulierdes vernis a ongles selon I'invention, on peut utiliserun melange 
de dispersions commerciales constitue de particules de polyester- poiyureth anna anionlque teltes que def inies 
chdessus etde particules de polyether-poiyurethanne anionlque egalement def inies cl-dessus. 

Par exemple, on peut utiliser un melange constitue de la dispersion commercial isee sous la denomination 

15 de "Sancure 2060* et de celle commercial isee sous la denomination de "Sancure 861 " ou un melange de celle 
commercialisee sous la denomination de "Sancure 815" et de celle commercialisee sous la denomination de 
"Sancure 878", ces dispersions etant commercialisees par la Societe Sancor. On utilise de preference selon 
I'invention, des melanges oontenant respectivement 60 % et 70 % de particules de polyester-polyurethanne, 
le reste etant constitue par des particules de polyether-poiyurethanne. 

20 Les vernis a ongles selon I'invention peuvent contenir en outre au moins un agent epaississant en une 

proportion comprise entre 0,01 et 5 % et de preference entre 0,1 et 1 % en poids par rapport au poids total du 
vernis. 

Parmi les agents epaississants appro pries pour la formulation des vernis a ongles aqueux, on peut citer 
la cellulose et ses derives telles que la carboxymethylcellutose et I' hydroxy6thyt cellulose, les silicates, les ar- 
25 giles telies que la laponite, tes polymeres synthetiques tels que les polymeres acryiiques ou les polymeres 
associatifs de type polyurethanne et les gommes naturelles telles que la gomme de carraghenane ou de 
xanthane. On utilise de preference un agent epaississant choisi parmi I 'hydroxyethy I cellulose, la laponite, et 
les polyurethannes associatifs. 

Lorsque les vernis a ongles selon I'invention sont colores, ils contiennent aiors au moins un pigment or- 
30 ganique ou inorganique en une proportion comprise entre 0,01 et 5 % en poids et de preference entre 0,5 et 
2 % en poids par rapport au poids total du vernis. 

Parmi les pigments organiques, on peut citer les D et C Red n° 10, 11, 12 et 13, le D et C Red n° 7, les D 
et C Red n° 5 et 6, les D et C Red n° 30 et 34, des laques telles que ta laque D et C yellow n° 5 et la laque D 
et C Red n° 2, ou encore la guanine. 
35 Parmi les pigments inorganiques, on peut citer : le dioxyde de titane, I'oxychlorure de bismuth, I'oxyde de 
fer brun et les oxydes de fer rouge. 

On peut en outre modifier ('aptitude a I'etalement sur les ongles du vernis en utilisant des tensioactifs f luc- 
res hydrosolubles. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment ceux correspondant aux formuies (I), (II) et (III) sui- 
vantes : 
40 1) 

(C n F 2n+1 )-C 2 H 4 X (I) 

dans laquelle : 

le radical C n F 2r ^ 1 est lineaire ou ramif ie, 
n est compris entre 3 et 16, 
45 X represents un radical choisi parmi : 

(i) 

-C0 2 Y, 

(ii) 

-S0 3 Y 

50 Y representant un atome d'hydrogene, un metal alcalin ou un groupe amine tel qu'un groupe am- 

monium, 
(iii) 

-(OC 2 H 4 ) m -OH 

m etant compris entre 2 et 100, de preference entre 4 et 40, 

55 (rv) 
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(V) 
(VI) 



— N^>. CH 3 H^-S0f. 

-SOaNHtCHJrN^CHjJjl 0 . 

CH 3 

ex © 

-S0 2 NH-(CH 2 ) 3 -N- CH 2 COO ^ 



et 

(vii) 



2" CH 3 

-SOjNIHCH^-N ► 0 



25 

(viii) 

-SCH 2 CH 2 R 

R representant soit le radical C0 2 M, M etant un metal alcaJin, en particulier le lithium, soitle ra- 
30 dical N®(CH 3 ) 3 CH 3 S0 4 e . 

2) 

(CnF^J-R, (II) 

dans laquelle : 

le radical C n F 2lY+ i est lineaire ou ramif ie, 
35 n etant compris entre 4 et 16, 

Ri est un radical choisi parmi : 

S0 3 e NH 4 «, C0 2 e NH 4 ®, S0 3 e N®(R 3 ) 4f et C0 2 e N® (R 3 ) 4 , R 3 etant un radical alkyle en C r C 4 ou 
R 1 represente un radical repondant a Tune des formules suivantes : 

(0 

40 -S0 2 N(R 3 )CH 2 -C02 e X® 

R 3 tel que def in! ci-dessus, et 
X est un atome d'hydrogene ou un metal alcalin, 

(«) 

-S0 2 -NH(CH 2 )pN®{R3) 3 1° 
45 p etant un nombre entier compris entre 1 et 4, et 

R 3 etant et tel que def inl ci-dessus, et 

(Hi) 

-S02-N(R 3 )(CH 2 CH 2 OY) 
Y etant un atome d'hydrogene ou un radical alkyle en C r C 4t et 
50 R 3 etant tel que def inl ci-dessus. 

3) 

(CnF^CiH.O^PtOXRV (ill) 
n etant compris entre 3 et 8, 
x et y, differents, etant 1 ou 2, et 
55 R represente ONH 4 ou OH, 

Parmi les composes perf luoroalkytes de formule (I), on peut notamment citer ceux correspondant aux for- 
mules suivantes : 
a) 



EP 0 648 485 A1 



CH 3 

<§> / 0 
CfiF^-CiI^-SOaNH-CjHe-N — CH 3 I 

CH 3 



commercial ls6 sous 

b) 



la denomination de Torafac 1179' par la Sodete Atochem ; 

[csPn-C^-Ng)] [CH3-0-SO3 9 ] 
commercial sous .a denomination de Torafac 1098" par la Socle* Atochem ; 



e) 



CH 3 

© f 0 
C 6 F 13 -C 2 H 4 -S0 2 NH-(CH 2 ) 3 -N — CH 2 COO 

CH 3 

commercialise sous ia denomination de -Forafac 11 57" par la Soci« 6 Atochem ; 
n = 3 a 8 et 

x = 2a100 . ^„„ u ipo N »et"ZonvlFSN100"parlaSoci6teDuPont; 

commercialise sous les denominates de "Zonyl-FSN et "Zonyi..- 

6) C^CHaC^SCHaCHzCOjLi 

sous .a nomination de "Zony. FSA" par ia Socle* Du Pont ; et 

° CFa^^HjCHiSCrtCHjNnCH,^ CH 3 S0 4 e 

cieLis^ sous .a denomination de "Zony. FSC" par la 
Parmi imposes pert luoroaikyles de formule (..). on peut notamment cter . 

a) C^^SOjNJCHdCH^eK- 
co = nlerc.ai.se sous la denomination de -Ruorad FC 129" par ia MM 3M ; 

b) CF^^SO^HCH^N^CH,),! 6 
co^rciaiise sous la denomination de "Fluorad FC 135' par ia Soc.6* 3M ; 

C) C n F^,S0 2 N(C 2 H 8 )(CH 2 CH 2 OH) 

"commerciaiise sous ia denomination de "Fluorad FC 170C" par la Socle* 3M ; 

^rcialise sous la denomination de "Fluorad FC 120" par la Soci.te 3N. ; 
6) CF^SOjNCCHdCH^eNH.* 
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"„■^.».-«"«-»" ^ •■^ FSP • PSFt "'' Sod^- " Po *' , 

W (C J„,CH i ,CHrf)),J , (0)(OHk., 

• =S=E=£= 

tion. 

J « 0 30% 



Societe Servo 0,30 % 
- Pigments 1% 
. Conservateurs 0.05 h 



=H^b.--^■--••"---- d - <, ■""' ,,, " 

35 d'un detergent 

- :e=25s==- — '* 

Societe Servo 0 t 30 % 



- pigments 1% 

- conservateurs 0.0 5% 
45 - Eauqsp 1° 0% 

pygMPLE 3: Vernis a onales colort 



so 



Societe Servo 0,30% 



55 - Pigments 1% 

. conservateurs 0,05 * 
- Eauqsp 100% 
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15 



20 



25 



Soclete Servo 0.30% 
- Pigments 1% y 

^ |*eau tres satisfaisante. 
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VernisaongiesaqueuA. w - ... d s par ticuies esi wh.k- . 

, .— — — -— 

est comprise entre 2 et 30 nm. ^pntescaracterise par le fait que 
ticuies de polyether-polyurethanne est 
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15 



et les gommes naturelles. 

• sssssss s.- — , — ~~ 

,1 Vem* a ong.es selon ."one o^conoue des ens precedents, caractertse par .e fait ^ 

cortient en outre au moins un tensioactif fluore hydrosoluWe. 
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